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Patentansprttche 

/ T) Verfahren zum Messen von Fiachengewichten bei Materialkombina- 
Sionen mit einam Grundmaterial (1), darauf einem Vorbelag (2), auf 
dem sich ein Oberfiachenbelag oder Oberfiachenbeiage (3) befinden, 
dadurch gekennzeichnct , dass tiie Haterialkombinationen mit ROntgen- 
strahlen bestrahlt werden, welche die charakteristische • Sekundar- 
rontgenstaahlung eines Stoffs im Vorbelag (2) anregt, deren Inten- 
Bitat oberhalb und unterhalb des Grundmaterial 6 (1) gemessen wird, 
wo hinzu die Absorption der von der Strahlungsquelle <«0 kommenden 
Primarstrahlung in der Materialkombination gemessen wird, wobei aus 
den erhaltenen, untereinander unabhangigen MeBsergebnissen die F13- 
chengewichte der verschiedenen Schichten berechnet werden. 

2. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Materialkombination Karton oder Papier 1 .11 ist, auf dem sich ein 
CaCO, -Vorbelag (2) und auf diesem als Oberfiachenbelag Kaolin (3) 
befindet. 
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Verfahren zum Messen von Fiachengewichten 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Messen 
von Fiachengewichten in Materialkombinationen bestehend aus einem 
Gruncnaterial, darauf einem Vorbelag, auf welchem sich ein 

Oberfiachenbelag Oder Oberf lachenbeiage befinden. 

Es ist zuvor bekannt, das FlSchengewicht des Belags von Papier 
unter Heranziehung von Rfintgenstrahlung zu messen. Hierbei ver- 
fcihrt man so, dass man dem Belagstoff eine gewisse Menge Markier- 
stoff zusetzt, in welcher Eigenschaft u.a. Zinkoxyd verwendet wor- 
den ist, der dann mit primarer Rfintgenstrahlung bestrahlt wird. 
Die von der Probe erjialtene Rttntgenstrahlung setzt sich aus Strah- 
len zusammen, die emittiert werden, wenn die Elektronen von htthe- 
ren zu niedrigeren Stufen zurdckgehen (Fluoreszenzstrahlung) , und 
aus denjenigen Strahlen, die von der Streuung der primftren ROntgen- 
strahlung herrOhren und die Hintergrundstrahlung ausmachen. Die 
Energie der erhaltenen Fluoreszenzstrahlung ist fllr den angeregten 
Stoff charakteristisch, und die Intensitat der Fluoreszenzstrah- 
lung mit einer gegebenen charakteristischen Energie des betreffen- 
den Stoffs ist der anwesenden Menge dieses Stoffs verbal tnisgleich. 
Man hat nach dem besagten Verfahren Belaggewichte mit 2 % Genauig- 
keit in weniger als 6 Sekunden messen kfinnen, wenn obengenanntes 
Zinkoxyd in einer Menge von 1 % der Belagfarbe zugesetzt vurde. 

Die vorliegende Erf indung- hat den Zweck, ein einfaches Verfahren 
hervorzubringen zum Messen z.B. bei einer in Bewegung stehenden 
Papierfe?bder Kartonbahn des Fiachengewichts von mehr als einer 
Schicht t wobei man keinen Markierstoff in den Beiagen verwenden 
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muss, sondern die Hessung direkt an .der Probe erfolgen kann. 

Das erfindungsgemttsse Verfahren ist dadurch gekennzeichnet , dass 
die Materialkombination ait Wintgenstrahlen bestrahlt wird, die 
die charakteristiBche Sekundarrcntgenstrahlung eines Stoffs im 
Vorbelag anregen, deren Intensitat man oberhalb und unterhalb des 
mit Belag versehenen Grundmaterials misst, wo hinzu die Absorption 
der von der Strahlungsquelle kommenden Primttrstrahluiuj in der Ma- 
terialkombination gemessen wird, wobei aus den erhaltenen, unter- 
einander unabhangigen Messergebnissen die Flachengewichte der ver- 
schiedenen Schichten berechnet werden. Mitt els der Erfindung er- 
zielt man vor allem, dass es mBglich ist, die Belagmengen kontigu- 
ierlich genau wunschgemMss einzuregulieren, wahrend dagegen bei 
den zuvoe bekannten Verfahren Belagstoffe im Uebermass konsvimiert 
worden sind. Somit erreicht man mittels der Erfindung eine be- 
trachtliche Ersparnis von Belagstof fen. 

Im folgenden wird das erfindungsgemasse Verfahren mit Hilfe eines 
Bei spiel s beschrieben, worin die Flachengewichte der Belfige auf 
einer in Bewegung stehenden Kartonbahn gemessen werden. Der Karton 
hatte als Vorbelag eine CaCOj-Schicht und auf dieser als OberflS- 
chenbelag Kaolin. In der Zeichnung ist der Karton mit der Bezugs- 
nummer 1 angegeben, die daraufliegende CaCOg-Schicht mit 2 und die 
zuoberst liegende Kaolinschicht mit 3. Die Kombination wird von 
der 55 Fe-Radioisotopenquelle «»\her bestrahlt, deren ausgesandte 
Rtintgenstrahlung die charakteristische Sekundarrontgenstrahlung 
des Kalziums in der Schicht 2 anregt, deren Intensitat mittels der 
Detektoren 6 und 7 auf beiden Seiten des Kartonsjgemessen wird. 
Mit dem Detektor 5 misst man : ferner die Absorption der von der 
55 Fe-Quelle ausgesandten primareh R6ntgen8trahlung in der- Karton- 
Belag- Kombination. Aus den erhaltenen Messergebnissen, die in ma- 
thematischer Beziehung zu den Fiachengewichten einer jeden Belag- 
schicht stehen, werden hach dem Prinzip des LOsens von drei Glei- 
chungen mit drei Unbekannteh die Flachengewichte der beiden Belag- 
Bchichten (CaCOj und Kaolin) sowie des Kartons errechnet. Indem 
man die Detektoren 5, 6 und 7 direkt an einen Computer anschliesst, 
kann man das Verfahren in On-line-Fassuhg bei einer Belegemaschine 
fQr Papier oder Karton einsetzen. Hierbei ist es mfiglich, eine 
Messgenauigkeit von *Q t yg/* 2 \bei einem Messungsintervall von 
10-20 Sekunden zu erreichen. 
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Die Erf indung ist nicht aut das oben dargestellte Beispiel einge- 
schrankt, sondern man kann sie im Rahmen der PatentansprQche ab- 
wandeln. 
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